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Es skid schon .Anlagerungsverbindungen von 
Wasserstoffperoxyd und Wasser an Kieselsaure be- 
kannt, die die Zusammensetzung Si0 2 -H 2 0 2 - 
2H.O, SiO s • I^O* • H 2 0, Si0 2 • H 2 0 2 oder 

5 sSiOj -HaOa haben. Diese Anlagerungsverbin- 
dungen enthalten die Bestandteile in stochiome- 
trischen Mengen. Erhalten werden sae durch Ver~ 
setzen einer wafirigen Losung oder Suspension von 
geJformigem Siliciumdioxyd roit - einer waBrigen 

io Losung von Wasserstoffperoxyd. Eine technische 
oder praktrische Bedeutung haben sie bisher nicht 
erhalten (vgl. Kraufi und Oe 1 1 ne r, Zeitschrift 
fur anorganische und ailgemeine Ghemie, Bd. 222, 
1935. S. 345). 

15 Es wurde nun gefunden, daB es neben diesen 
Verbindungen auch noch Anlagerungsprodukte von 



Wasserstoffperoxyd und Wetsser an feinverteiltes 
Siliciumdioxyd gibt, deren Bestandteile nicht irn 
stochiometrischen Verhaltnis zusammentreten. Es 
handelt sidi hierbei anscheinendnicht um chemische 
Verbindungen, sondern offenbar um mehr oder 
weniger lockere Anlagerungsprodukte, deren Zu- 
sammensetzung innerhalb weiter Grenzen schwan- 
ken kann. 

Es hat sibh gezeigt, da8 derartige Anlagerungs- 
produkte, die aus feinverteiltem Siliciumdioxyd, 
Wasserstoffperoxyd und Wasser besteben, im all- 
gem einen nicht sehr bestandig sind, so daB eine 
langere Lagerung oicht moglich ist. Schon nach 
verhaltnismafiig kurzer Zeit verlieren diese An- 
lagerungsprodukte einen wesentHchen Teil des in 
ihncn enthaltenen Wasser st off peroxyds. 
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Es wurde weiterhin gefunden, dafl die Stabilitat 
in sehr erheblichem MaBe von der Reinheit des als 
Trager verwendeten feinteiligen Siliciuradioxyds 
abhangt. Stellt man nach eriner bevorzugten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung solche Anlagerungs- 
produkte zusammen, die SiUcmmdioxyd von hoher 
Reinheit enthalten. so wird die Bestandigkeit der 
erhaltenen Produkte wesentlich gesteigert. Ins- 
besondere hat es sich gezeigt, dafl Verunreini- 
euneen von Aluminiumoxyd, Titandsoxyd oder 
Eisenoxyd die Stabilitat sehr ungunstig beem- 
flussen. Daher ist es in jedem Fall vorteilhaft, fur 
solche Anlagerungsprodukte em Sihci-umdioxyd zu 
verwenden, das weniger als 0,005 Gewachtsprozent 
der eenannten Verunreinigungen enthalt. 

Besondere vortedlhaft fur die Herstellung der er- 
findungsmafligen Anlagerungsprodukte 1st ein 1 fein- 
teiliges Siliciumdioxyd, das auf thermischemWege 
durch Oxydation oder Hydrolyse fluchtiger S1I1- 
ciumverbindungen in der Gasphase hergestelit ist 
Ein solches Siliciumdioxyd zeichnet sich durch 
sehr hohe Teilchenfeinheit, eine aktive Ober- 
flachenstruktur und sehr gleichmaflige Korngrofie 

aU Um die LageTbestandigkeit der Produkte water 
zu erhohen, empfiebit es sich. ihnen gennge Men- 
een an sich bekannter Stabilisatoren zuzusetzen. 
Beispielsweise seien hierbei Weinsaure, Dipicolin- 
saure, 8-Oxychinolin oder p- Oxybenzoesaure- 
merthy Jester genannt. 

Uberraschenderweise wurde festgestellt daB An- 
lagerungsprodukte, die veihaltnismaflig viel Wasscr- 
slfffperoxyd enthalten, im ajlgemeinen lagerbestan- 
diger sindi als solche mit einem geringen GehaJt 
von Wasserstoffperoxyd.. Daher empfiehlt es sioh. 
Produkte zu verwenden, die fiber 20»/o> vorzugs- 
wedse uber 25V0, Wasserstoffperoxyd enthalten. 

Die erfindungsmaBdgeh Anlagerungsprodukte 
konnen in einfacher Weise hergestelit werden. Man 
kann z. B. feinverteiltes Siliciumdioxyd mit einer 
waBrigen, vorzugsweise konzentnertenLosung von 
Wasserstoffperoxyd innig vermengen. Das er- 
haltene Gemisch ist ein leichtes. weiBes Pulver. 

Um eine gleichmaflige Aufnahme des Wasser- 
stoffperoxyds durch das Siliciumdioxyd zuerreichen, 
empfiehlt es sich a-uch, das SiHoiumdioxydin auf- 
gewirbeltem Zustand mit einer verspruhten waB- 
rigen Losung von Wasserstoffperoxyd zu ver- 

SC Die etwa zu verwendenden Stabilisatoren wer- 
den bei diesem Verfahren zweckmaBig sdhon der 
Losung des Wasserstoffperoxyd^ zugesetzt. 

Will man ein Anlagerungsprodukt rait einem 
hoheren Gehalt von Wasserstoffperoxyd erhalten, 
, so empfiehlt es sich, das durch Versetzen des Sih- 
ciumdioxyds mat der Wasserstoffperoxydlosung er- 
haltene Produkt vorsichtig bei gelinder Temper atur, 
zweckxnSftig im Vakuum, zu trocknen. 

Die erfindungsmafligen Anlagerungsprodukte 
, konnen in verschiedenster Weise teebmsch ver- 
wendet werden. Man kann sie z. B. als Katalysa- 
toren fur Polymerisationen gebrauchen, wobei das 
entstehendePolymerisat gleichzeitig einen gewissen 
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Gehalt von Siliciumdioxyd enthalt, der fur manche 
Zwecke gewunscht ist- Auch fur raedizinische 
Zwecke lassea sich die Produkte verwenden. 
Beispiel 1 
100 Gewichtsteile feinverteiltes Siliciumdioxyd. 
das auf thermischem Wege durch Hydrolyse von 70 
Siliciumtetrachlorid erhalten ist und das 0.001 1 « 
Fe,O s . 0,0032%. AU.O, und weniger als 0,001 %> 
TiO,. enthalt, wird unterRuhren mit lOoGewtchts- 
teilen einer 40°/oigen H, Oj.-I-osung versetzt, die 
0,2 Vo 8-Oxychmolin enthalt. Das entsfandene An- 75 
lagerungsprodukt hat einen H B 0 8 -Gehalt von 
24,70/0. Bei der Lagerung bei Zimmertemperatur 
iimerhalb emes Monats nimmt der Gehalt an 
Wasserstoffperoxyd nur um 0,2 °/o ab. ^ 

Beispiel 2 
100 Gewichtsteile feinverteiltes Silicuimdioxyd 
derselben Zusaramensetzung wie im Beispiel 1 wer- 
den unter Aufwirbeln mit 100 Gewichtsteilen einer 
AoVoigen Losung von Wasserstoffperoxyd, die 2JV0 85 
p-6xyb'ehzoesauremetKylester enthalt. in verspruh- 
tem Zustand vermengt Das Gemenge wird vor- 
sichtie bei 40 0 im Vakuum . getrocknet. Das End- 
produkt enthalt 29.4O/0 1^ O und gibt beim Lagern 
bei Zimmertemperatur innerhalb emes Monats nur 90 
o,i°/o des Wasserstoffperoxyds ab. 



PaTENTANSPROCHE: 
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i Anlagerungsprodukt von Wasserstoff- 
peroxyd an Kieselsaure, bestehend aus feinver- 
teiltem Siliciumdioxyd, vorzugsweise von hoher 
Reinheit. Wasserstoffperoxyd und Wasser. 100 

3. Aolagerungsprochikt nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB das verwendete Si- 
Uciuradioxyd ni'cht mehr als 0,005 "/» Alumi- 
niumoxyd, Titahdioxyd oderEisenoxyd. enthalt. 

3. Anlagerungsprodukt nach Anspruch 1 1 
oder 2. dadiurch gekennzeichnet, daB es fein- 
teUiges Siliciumdioxyd enthalt, das auf ther- 
mischem Wege durdh Oxydation oder Hydro- 
lyse fluchtiger SiHciuroverbindungen in der 
Gasphase hergestelit ist. 1 

4, Anlagerungsprodukt nach Anspruch I, 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB es geringe 
Mengen stabilisierender Stoffe enthalt. 

5 Anlagerungsprodukt nach einem der An- 
spruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB es 1 
fiber 20°/o, vorzugsweise uber 25'h, Wasser- 
stoffperoxyd enthalt. 

6. Verfahren zut Herstellung eines Anlage- 
rungsproduktes nach einem der Anspruche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB feinver- 1 
teiltes Siliciumdioxyd mit einer waBrigen. vor- 
zugsweise konzentrierten Losung von Wasser- 
stoffperoxyd innig vermengt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB feinverteiltes Siliciumdioxyd 1 
in aufgewirbeltem Zustand mit einer ver- 
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sprOhten waflrigcn Losung von Wasserstoff- 
peroxyd verse tzt wird. 

8. Verfahron nadi Ansprach 6 oder 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB der waBrigenLosung 
dcs Wasserstoffperoxyds ein Stabilisator zuge- 
setzt wird. 



9. Verf ahxm nach cmcm der Ansprucbe 6, 7 
oder 8, dadurch gekennzeichnet, daB das er- 
haltene Gemenge von Siliciumdioxyd, Wassex- 
stoffperoxyd uitd Wasser vorsithtig bei ge- 
linderTemperatur, vorteilhaft dm Vakuum, ent- 
wassert wird. 
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